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P.M.0  YYU  BOV  A,  M.i.KAZIMOV,  F.K.Q0HR0MANOV 
AKTN  Bitki  Miihafiza  va  Texniki  Bitkilar  ET  Institutu 


Msqahch  pambiq  qozalarmm  yaftndan  asih  olaraq  tisorrufat  gostericiforinin  vo  lifin  texnooj  ey ^  ^ 
oyrsnilmifdir.  Muayysn  edilmi§dir  ki,  qozalarin  ya$i  azaldiqca  lifin  barkliyi  azahr,  xatti  sixhgi  va  s  ap  » 

gostarir  ki,  xam  pambigtn  tasarrufat  va  texnoloji  keyfiyyat  gostaricilari  qozalarin  yelisma  mu,  cat  in  n  $o  nambiiin 

Agar  sozlar:  Muxtelifya$h  qozalar,  lifin  texnoloji  keyfiyyati,  pambiq  qoza  arimn  Tv'. 
tasarrufatgdstaricilari,  lif  giximi. 


Malum  oldugu  kimi  hazirtia  toxufuluq 

sanayesinda  tabii  va  sintetik  liflardan  istifada 
olunur.  Diinya  miqyasinda  tabii  liflar  i9ari- 
sinda  toxu^uluq  sanayesi  va  elaca  da  xalq  tasarrufatinin 
ba?qa  sahalari  iiqiin  an  yax§i  lif  pambiq  lifi  sayilir.  Bela 
ki,  pambiq  lifi  istehsala  ham  iqtisadi  cahatdan 
samaralidir,  ham  da  onun  ilkin  email  zamani  miirakkab 
bir  texnologiya  talab  olunmur. 

Bir  90X  alimlar  P.Y.Popov,  M.S.Kana^  va 
basqalari  90x1 11  ik  tacriibalarla  pambiq  lifinin  keyfiyyat 
gostaricilarini  oyranmi$!ar. 

Hazirda  diinyada  gedan  muasir  va  daim  artan 
inki§afla  alaqadar  keyfiyyatli  lif  istehsalinin  elmi 
asaslarla  oyranilmasi  va  istehsaiatda  geni§  tatbiqi 
taxirasalinmaz  bir  problem  kimi  qar$ida  dumr. 

Bela  ki,  mahsul  yigimi  zamani  yigilan  xam  pam- 
bigm  lifinin  miixtalif  yeti§kanlik  daiacasinda  olmasi 
qayihrtaz  olur,  yam  istar  al,  istarsa  da  ma?inla  mahsul 
yigirmnda  miixtalifya§li  qozalarin  mahsulu  toplamr.  Bu 
baximdan  bizim  apardigumz  tacriibada  maqsad  miixtalif 
fizioloji  yeti§kanlik  miiddati  keymi^  miixtalifya§li  pambiq 
qozalarmm  xam  pambigindan  ahnan  lifin  tasarrufat  va 
texnoloji  gostaricilarin  oyranilmasi  olmu§dur. 

Tacruba  AzNIXi-195  sortu  uzarinda  O9  takrarda 
be$  variantda  6yramlmi§dir.  Har  variantda 
9i9aklamadan  qabaq  20  adad  normal  pambiq  kolu 
se9ilarak  etiketlanmi§dir.  Birinci  variant  iimumi  qayda 
olaraq  nazarat  kimi  qabul  edilmi^dir. 

Ikinci  variantda  29.VII-2.V111  aya  qadar  har  gun 
aqan  9i9aklar  digar  variantlardan  asan  seqilmak  ijqiin 
qara  rangli  sapla  ni§anlanmi$dir. 

Uqiincu  variantda  3.V1I1-7.V1II,  5  gun  miidda- 
tinda  aqan  9i9aklar  qirmizi,  dorduneii  variantda 
miivafiq  olaraq  (8. VIII- 1 1  .VIII)  sari,  behind  variantda 
5  gun  arzinda  a9an  9i9aklar  (12.V11I-16.VIII)  yu$i! 
rangli  sapla  qeyd  olunmu§dur. 

Sahoda  mahsulun  yeti§masi  ba?  I  ay  an  a  qadar 
tacruba  varianlari  iizra  formala^mi?  qozalarin  ya$i 
a$agidaki  kimi  olmu^dur: 

i  Nazarat  -  biitiin  ya$da  qozalarin  qan-pgi 


II  50-45  giinliik  qozalar 

HI  45-40  giinliik  qozalar 

IV  40-35  giinliik  qozalar 

V  35-30  giinliik  qozalar 

Variantlara  aid  ni$anlanmi§  q^aklarin  mahsulu 
takrarlar  iizra  ayri-ayn  yigilrm$dir. 

Nazarat  variantinda  takrarlar  iizra  20  adad  pambiq 
kolunun  a9mi§  qozalarmm  mahsulu  bir  yera  yigilmi§dir. 

Tadqiqatin  variantlan  iizra  yigilmi§  xam  pam- 
biqdan  numumalar  goturiilarak  indeks  iisulu  ila  lif 
91x1ml  va  Mauer  doskasinda  U9aganla  lifin  uzunlugu 
tayin  edilmi$dir.  Lifin  texnoloji  keyfiyyat  gostaricilari 
institutun  “Texnologiya  labctoriyasinda”  tayin 
edilmi§dir. 

Nazarat  variantinda  lifin  u9aganla  uzunlugu  34-6 
mm,  lif  91x1ml  36,7%  olmaqla  AzNIXi-195  sortuna 
xarakterik  gostaricilar  alinmi^dir.  Lifin  mohkamliyi  4,7 
qq,  xatti  sixhgi  5380  mteks,  nisbi  qirilma  uzunlugu 
25,3  qq/teks,  §tapel  uzunlugu  32/33  mm  olmu§dur. 

50-45  giinliik  qozalarin  lifinin  u$aganla  uzunlugu 
34,5  mm,  lif  91x1ml  35,0%  olmaqla  mohkamliyi  4,6  qq, 
xatti  sixhgi  5660  mteks,  nisbi  qirilma  uzunlugu  26,0 
qq.teks,  ytapel  uzunlugu  32/33  mm  olmu§dur. 
Gdrundiiyii  kimi  50  giinliik  qozalarin  mahsulu  fizioloji 
yeti§kan  olduguna  gora  lifin  qirilma  qiivvasi,  xatti 
sixhgi  va  digar  texnoloji  gostaricilari  nazaratdan 
yiiksak  olrnu$dur. 

45-40  giinliik  qozalarin  bu  gostaricilari  miivafiq 
olaraq  34,7  mm,  34,5%  4,4  qq,  5840  mteks,  25,7 
qq.teks,  $tapel  uzunlugu  32/33  mm  olmaqla  lifin 
fizioloji  yeti§kanliyinin  qisman  a^agi  olmasi  ila  alaqa¬ 
dar  xatti  sixhq  gdstaricisi  yiiksak  olmusdur. 

40-35  giinliik  qozalarda  lifin  tyagamla  uzunlugu 
34,2  mm,  lif  91x11m  36,6%,  mohkamliyi  4,2  qq,  xatti 
sixhq  daha  qabanq  yet  kin  va  dolgun  olmayan  lif  olaraq 
6230  mteks,  nisbi  qirilma  uzunlugu  26,2  qq.teks,  $tapel 
uzunlugu  32/33  mm  to^kil  etmi§dir. 

35-30  giinliik  qozalatda  lifin  uyaganda  uzunlu- 
gunun  qanunauygun  artmasi  iniisahida  edilmi^lir.  Bela 
ki,  lifin  boyiimasi  9i9ak  mayalandiqdan  ba?!ayaraq  30- 
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IWUxb!ifya§li  pambiq  qozalarntdan  yigilan  xam  pnmbigin  OsarrUfal 
gOstJr  icilori  vo  liflniii  texnoloji  kcyfiyyjtlori 


Variant 

Qozalarin 
ya?i,  gtln 

l.ifin 

uzunlugu, 

mm 

Leif 

Qixirm, 

% 

MOhkamhk, 

qq 

Xatti  sixliq, 
mlcks 

Nisbi 

qmlma 

uzunlugu 

qqtcks 

§tapel 

uzunlugu, 

mm 

1 

N^zarat 

34,6 

36,7 

4,7 

186(5380) 

25,3 

32/33 

11 

50-45 

34,5 

35,0 

4,6 

177(5660) 

26,0 

32/33 

111 

45-40 

34,7 

34,5 

4,4 

171(5840) 

25,7 

32/33 

IV 

40-35 

34,2 

36,6 

4,2 

160(6230) 

26,2 

32/33 

V 

35-30 

34,7 

35,2 

4,0 

155(6470) 

25,9 

33/34 

35  gun  miiddatindo  ba§a  9atir.  Bundan  sonra  lifin 
yeti^mssi,  dolgunla$masi  prosesi  ba§layir  ki,  bu  zaman 
lifin  uzunlugu  miteyyon  qsdar  godolir.  Bu  qozalarda 


yigilmi$  pambiq  lifinin  mohkomliyi  4,0  qq,  xotti 
gi  6470  mteks  nisbi  qirilma  uzunlugu  33/34  mm 
almim§dir.  Gorunduyu  kimi  qozalartn  ya§i  azal- 
diqca  yeti§kanlik  daracasi  azaldigina  gora  lifin 
texnoloji  keytiyyati  a$agi  dii§ur 

Belalikla,  aparilan  tahlil  va  hesablamalara 
asasan  iniiayyan  olunmu?dur  ki,  becarilan  sorta 
xas  olan  stabil,  yuksak  texnoloji  keyfiyyat 
gostaricili  xam  pambiq,  bitkilarin  a§agi  va  orta 


yaruslarindan  yigilan  qozalarda  olur. 
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Xo3HficTBeHHbie  nokaiiu e.m  h  TexHOJioniMecKHC  icauecrBa  bojiokhu  nojiyueHHbix 
H3  pa3H0B03paCTHbIX  KOpo60HKH 

n.M3io6oBa,  M.I1.Kh3hmob,  (P.K.raxpaMaHOB 

B  pa6oxe  myHeHO  yxynmeHne  xo3>iHCTBCHHbix  noKa3aTejieH  h  TCXHoiioriiMCCKne  KanccTBa  BOJioKHa  b  3aBHCHMOCTH  ot 
'am  KopoSoHCK.^  O6Hapy*eH0  hto,  c  yMeHbmemieM  B03pacTa  Kopo6oweK  yMem>maeTca  xpenocTb  BOJioKHa, 
iHHHBaeTca  jiHHeimaa  ruiOTHOCTb  h  TmaTCJibHaa  AJiHHa  BOJioKHa.  3to  03HanaeT,  hto  c  yMeHbmeHHeM  B03pacTa 
)6oneK  yxyamaerca  TexHOJiorHHecKHe  KanecTBo  BOJioKHa. 

IGiioneebie  aioea:  paaHOBoapacTHbie  koPo6ohkh,  mvim  BOJioKHa,  Bbixoa  BOJioKHa,  TexHOJiormecKHe  xauecTBO 
3KHa,  ceMeHOBoacTBo,  TexcTmibHaa  npoMbiuineHHocTb. 


Economical  characters  of  row-cotton  and  technological  qualities  of  fiber  got  from  balls  of  different  ages 

P.M.Ayubova,  M.I.Kazimov,  F.K.Gahramanov 


Irrespective  of  the  collecting  method  matured  and  non-matured  balls  of  different  ages  of  row-cotton  are  harvested  their 
ber  is  of  various  technological  qualities.  That’s  why  we  decided  to  study  economical  chamctm ^oTro^cotton  td 
echnological  qualities  of  fiber  received  from  balls  of  different  ages 

•  V,  materials  show  that,  economical  characters  of  row-cotton  of  lower  and  middle  branches  are  comoletelv 

ugh  and  the  fiber  got  from  this  yield  is  of  high  technological  qualities  ^ 

ballS  0f  differem  agK'  lib“  technological  qualities  „f  Hto,  seed.g, owing.  textile 


74 


